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Ai Signori Capitalisai 
e industriali. 



A M. M. les Capitalistes 
et Industriels. 



Nel I8M si costituiva in Es 18*7 il se forma à Sien 

Kiena una Società anonima ne une Societi anonyme pour 

per l' esereizio délie minière l'exploitation des mines de 

di ferro di Staîzema; e fino fer de Staiiema, et m'en que 

dal principio, sebuene si ado- dès le principe on employât 

prassero in linea di prova dei comme essai un sistèmo de 

aistemï di fusione molto im- fUBion très imparfait, on obtint 

perfetti, si ottennero délie bar- des barres d'un fer qui fut 

re di ferro, clie fu ritrovato jugé d'excollentequalité, étant 

di ectellente qualità, essendo très analogue à celui de Suè- 

molto analogo a quello di Sve- de , et très apte en outre à 

lia , e molto adatlo altresi ad êtro convorti on acier. 

Il Direttore délia miniura Le Directeur de la mine 

essemiosi eompromesso nei mo- s'ètant compromis dans les af- 

vimenti politici clie agitarono faires politiques qui agitèrent 



lèdiatemeiit 
de suspen- 
surtout le 
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demi sUtemi, Questa i mpreve- staiici.' imprévue fat la seule 

duta circostanza fu la causa raison pour laquelle l'exploi- 

unica per cui fino da allora tation de la mine fut arrêtée 

resto paraliziato 1* eserciïio depuis lors, de m 6 nie que l'on 

délia niiniera, e rimase sospe- suspendit le paiment des vin- 

so il pagainento dei ventesimi gtiétnes des actions payantes, 

Biille aîioni paganti, dopo os- après avoir intimé le verse- 

sere stato intimato successiva- meut de quatre vingtièmes seu- 

mente il pagamento solo di lement (Fr. 33,0(HJ) 
quatlrodei medesimi, (L. 33,000) 

Non appena colmata l' agi- A peine l'agitation qui suc- 
taiione eue sussegui alla ri- coda à la révolution de 48 à 
Toluiione del 1848-49, incomin- 49 fut elle calmée que le mou- 
ciô il movimento clie précédé veinent qui précéda celle de 
quella del 1859, che si c pro- i8iiu commença, ot se prolon- 
lungato con niaggiore o mino- gea avec une intensité majeu- 
re intensité, fino alla guerra re ou mineure jusqu'à la guer- 
del 1866. In questa epoca di re de ItfGlS. Fendant cet espa- 
lotte e di soonvoigi menti poli- co do luttes et de troubles po- 
tici non ô riuscito ad infonde- litiques , on ne parvint pas à 
re nuova vita a questa intra- redonner une nouvelle vie à 
prosa, attese le condizioni sfa- cette entreprise , attendu les 
vorevoli del morcato finanzia- conditions défavorables diimar- 
rio, e la sflducîa die si mani- ché financier et la défiance qui 
festo in molti degli attuali se manifesta chez plusieurs des 
aïionisti, i quali non seppero actionnaires actuels qui n'a- 
adequatamente spiegarsi i veri vaient su s'expliquer convena- 
motivi del primo apparente in- blement les véritables motifs 
suucesso dell'iinprcsa. du premier insuccès apparent 



Ora che sembra cominciaro Maintenant qu'une époque 
in Italia un'epoca più favore- plus favorable semble com- 
vole aile impresecommrfrciali, mencor en Italie pour les en- 
si invitano i Sigg. Capitalisé troprises industrielles, on in- 
e Industriali a rivolgersi alla vite MM, les Capitalistes elMM 
Presidenza di questa Socictà les Industrielsdes'adresser àla 
per trattative di ogni génère Présidence de la Société pour 
relative a delta ininiera, sia les négociations de tout genre 
che si voglia costruire un for- relalives à la dite mine, soit 
no fusorio presso la medesi- que 1' on veuille y construire 
ma, sia cho si vogliano dare un haut fourneau tout auprès, 



de cette entreprise. 




commission] per acquisto di 
minérale, o si voglia compra- 
re ovvero première in aflit'o il 
diritto di escavaziono dalla me- 
des! ma. 

La miniers è situata pres- 
30 la linea ferroviaria Pisa 
Speiia e non S molto lonlana 
dal mare. 

Quanto alla bontà, abbun- 
dania e ricchezza del minéra- 
le (che o stato già esperimen- 
talo cou felici résultat i inmol- 
ti stabiSimenti métallurgie! si 

gli speculutori a riportarsi ai 
seguenti parer i e rapporti di 
rinomati ingegneri e geologi. 



a 

soit qu'on veuille donner des 
commissions pour acquisition 
de minéral; soit qu'on veuille 
en aclieter , ou seulement en 
affermer le droit d'exploita- 
tion. 

La mine est située près de 
la ligne ferrée Pise-Speiia et 
à peu de distance de la mer. 

Quant à la bonté, à l'abon- 
dance et à la richesse du mi- 
néral (dont on a déjà fait l'ex- 
périence, avec des résultats heu- 
reux , dans plusieurs établis- 
sements métallurgiques tant 
italiens qu'étrangers) on Invi- 
te les spéculateurs à prendre 
connaissance des opinions et 
des rapports suivants présen- 
tés par quelques ingénieurs et 
géologues distingués. 



Indirizzwsi pur te Initiative 
ni Sig. Cav, Francescù Bernardi 
Présidente delta Socitla a Sicna. 

Per t-isilare la miniers di- 
rige™ al Sig. Eugento Beriei- 
tolli a Siazzema. 



S'adresser pour les négocia- 
tions à M. le Ckev. François 
Bernardi Président de la Socië- 
le à Sienne. 

Pour visiter la mine s'adres- 
ser à M. Eugène Bertellotti d 
Stazzema. 
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l'i-i'iUitissiiiih Siijwiri 



Monsieur 



Sfr/ivenri liil Aprite 1846. 



Fui it visitare lu miniers di 
ferro ilel Cardoso nclla vullc 
di Seravezza, corne le promisi 
di fare Délia mia lettera pre- 
cedentG. Ho aspettato due gior- 
ni a scriverle qualche cosa per- 
ehê spovavo di potcile Bvilup- 

ehe parole il resullalo délie 

versamente mi vedrei costretlo 
di dilïerire un' altro poco t'in- 
vio délia présente, il clie sa- 

Ella mi esprime nella pregia- 
tissima sua del ~2~2 del cadente. 

Dietro quel lo che è dato os- 
servare nell'ispeïione délia eu- 
perfide del monte, e dall' esa- 
me délie escavazioni anti'che 
ivi esistenti, non si pno fare a 
mena di uimnettere l' eslsten- 
za in quel punto di una mi- 
mieraatibondantissiina di ferro 
di eccellente qualité. 

Molli sono i segni geologici 
clie asslcarano délia coatanza 
edcllaabbondanzascmpre crc- 
scente del minérale, die si do- 



Seravezza k SI Avril 1S4H. 
J'ai oie visiter la mine da 



fer de Cardoso dans la vallée 






vais promis dans 


mapréceden- 












|UO j'espérais 




développer 




e sujet avec 






par conséquent j' 


ai pris la-re- 


solution de vou: 
en peu de parole 


; le résultat 




ons. puisque 




dans votre 


aimable lettre du 22 courant. 


D'après ce qu'il 


m a «ti! dén- 


ni il'ultservur dans l'inspection 


de la surface du 




vations qui y existent, on ne 


peut faire à moi] 


is d'admettre 



en ca lieu l'existence d'une 
mine de fer très abondante et 
d' excellente qualité. 

Les signes géologiques qui 
assurent do la constance et de 
l'abondanco toujours croissante 
du minéral, que l'on devra ren- 
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aperti in punti vans ter on 

più iiassi ilul monte medesiuio. points plus bas du mont, sont 

Io perù non staro adesso a pas- très nombreux. Cependant je 

sarli in rivitta percliè il tem- no les passerai point mainte- 

po non me lo permette; solo .lient en revue, parce que le 



rilegatl fra loro du un ceuien- 

10 ferrugginoso, non vi è aleun 
dubbio clio dette brecce si son 
formate nel tompo che aveva 
luogo la iuiezionc del iilono 
suddetto, il quale avendo rotto 

11 strati calcarei, lia poi vipie- 
ni gl' intervalli cou del miné- 
rale di ferro in fusions niisto 
ad altre sostame che lia iu- 
contrate per via e strascinate. 



Questa circostania geologï- 
ca io la considère corne impor- 
ta ntissima e valevole più d'ognl 
altraa convinuere, elle nell'iu- 
tenio del monte esiste un ao- 
bondanlissimo Qlone di mine- 
ralidi ferro, dal quale si par- 



ie dau 



e tron- 



co tante ramiflcaaianl che, di- 
steudeudosi a traverso le fen- 
diture del inarmo fratturato, 
formuno délie brecce intorno 



ti en un gallct qui étant com- 
posé de fragments de marbre 
reliés entre eux par un «inient 
ferrugineux , il n'y a aucun 
doute que le dit gallet no se 
soit formé au temps où eut 
lieu l'injection du filon, qui 
ayant rompu les couches cal- 
caires, a ensuite rempli les in- 
tervalles avec du minéral de 
fer en fusion mêlé à d'autres 
si i balances qu'il a rencontrées 
sur sa route et entraînées a- 
vec lui. 

Je considère cette circon- 
stance géologique comme 1res 
importante et valable plus que 
tout autre à convaincre que 
dans I' intérieur du mont il 
esiste un lilon de fer très a- 
bondant , d'où partent comme 
d'un énorme tronc autant de 
ramification qui s'étendant à 
travers les fentes du marbre 
fracturé forment des gallets 
tout autour de ce mont. 

Eu donnant un coup d'œil 
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ser samministrata in grande peut êtra tirée en grande par- 

abbariiianïadal Hume cbe scor- tic du fleuve qui coule aux 

re al plede del monte mode- pieds du mont, 
simo. 

Io non ho avuto il tempo Je n'ai pas eu le temps 

di andiïiare il minérale; ma d 'analyser le minéral; mais je 

so elle costà furon fattf dei sais que des essais y ont Été 

saggi, quindi io non mi occu- faits, par conséquent je ne m'oc- 

pero délia loro composlzione cuperai pas de sa composition 

seniaesserviriclilamatoespres- sans y être expressément ap- 

samonte. pelé. 

Quantoal combustibile deb- Quant au combustible je 

bo osservare ohe nella Oarfa- dois observer que dans la Gar- 

gnana esistono molti bosolii i fagnai.a il existe beaucoup do 

quali non possono utiiiziarsi bois qui ne peuvent être uli- 



stnufone di essa i 
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Ecco tutto quallo clie ein- 

gomento suddetto. 

Se posso ancora servirla 
in qualche cosa si conipiaoorà 
comandarmi giacohé sono e sa- 
rù sempre 

A. Vegni. 



Voilà tout eu que sincère- 
ment il m'est donné jusqu'à 
présent de pouvoir dire sur eu 
sujet. 

Sijepuis encore voua Être de 
quelque utilité, adressez vous 
à moi qui suis et serai toujours. 



A. Vegni. 



Pktratanla ]8 Maggia 1816. Pieirasania IS Mai 1846. 

lo sottoscritto Professore Moi soussigné Professeur 

délia Scuola Reale délie Mi- de l'Ecole Royale des mines de 

niere di Madrid, a ntico Diret- Madrid, ancien Directeur des 

tore délie Minière dell'Altuan- mines de l'Almaden, Membre 

den, Socio dalla Reale Accaiie- du l'Académie RoyaledeaScien- 

mia délia Seienze Naluiali di ces Naturelles de Barcelone et 

Barcellona ed altri Instituti d'autres Institu-a sciflijtitiijuc-f, 

scitmtilici, Cavalière dul Reale Chevalier lie l'Ordre Royal 

Ordino d'Isabella la Cattoli- d' Isabelle la Catholique etc. 

Dicbiaro che le Minière di Je déclare que les mines de 

Stazzema suno notabili uor St.iïieuia sunt importantes par 

l'abbondanza de! Minérale di 1' abondance du minéral de fer 

ferro clie si trova non solamen- qui se trouve non seulement 

te nelle escavaiioni antiche dans les anciennes excavations 

cbe là esielono, ma anclie al- qui y existent, mais encore à 

la superflue stessa del terrenu la superficie mémo du terrein 

formando banchi di molta po- formant des couches d' une 

ténia. Le qualità di questo mi- grande importance. Les quali- 

nerale sono il ferro maguetico tés île ce minéral sont, le fer 

comuatto, a di granafimi, ed il magnétique compacte da grain 

ferro idrato. La riechezza e lin , et le fer hydrate. La ri- 

l'abuandiiiiza d'entrambe qua- cliesse et l'abondance de ces 



Minérale ha I 
portar seco il : 
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malaria g ter ile(oss!B In gangaj 
essendo un carbonate di calée 
molto puro, il qualu forma la 

La scavazionedi qnesto mi- 
nérale puô beniselmo farsi a 
cielo npcrto e cugionare tlna 
spesa assai minore che con 
ima lavorazlone sutterranea. 

Ramon Peluco 



Grenoble li 28 Sttirmbre 1846. 



OlREZKKiE GENERALE OELLB MlMK- 



l'reijiiilfmnui Sig. Coule 



Ho ricevutoda molto tem- 
po la cassetta dei minera] i ila 
lei spedilimi, n se lio tardato 
a rispondere alla sua gentilissi- 
siina lettera, eiô proviene uni- 
camente perché sono statoam- 
malato durante tre settimane, 
e che mi é stato Imposslbile 
in questo tempo de corso occu- 
parmi d'affari. 

Gli trasmetto ogjji le prime 
osservazioni che ho potuto fa- 
re sopra i varj campioni si di 
minérale che dcl fondent i pro- 
venions dalle Minière di Stai- 
zemn, da lei speditemi. 



la rantîére stérile (c'est à dire 
la gangue) étant un carbonate 
de chaux très pur qui ferme 

L'eitration do ce minéral 
peut très bien se faire à ciel 
ouvert et entraînera une dé- 
pensa de beaucoup inférieure 
qu'un travail souterrain. 

Rauon Pblmoo 



Grenoble le iS Septembre IS-iti. 



Direction Générale dus Mines 
m Départbmehï nt l' [star. 



M.' te Cornu 



J'ai reçu depuis long temps 
la cassette des minéraux que 
vous m'avez expédiée, et si j'ai 
tardé à, répondre à votre ai- 
mable lettre, c'est que j'ai été 
malade pendant trois semai- 
nes, et qu'il m'a été impossi- 
ble pondant ce temps de m'oo- 
riipei' d'affaires. 

Jo vous transmets aujour- 
d'hui les premières observa- 
tions que j'ai faites sur les dif- 

nnnts des mines de Stareema, 
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1. Ferro ossidulato a due N.* 


1. Fer oxidule à deux po- 


poli di uua gran rlc- 


les d'une grande ri- 


ahsiia o purità, 


chesse et d'une grande 




pureté, 


2. Ferro ossidulato a un 


2. Fer oxidulé à un seul 


solo polo egualmento 


polo également tres-ri- 






a n tatto ïmita m n a 


3 En tout semblable au 




N.° 2. 


U. Uristallizzaïioncdi fer- •■ 


4. Cristallisation de fer 


Lo ossidulato mischia- 


ondulé mêlé de fer 






uiassiecio, 


H. Fer oxidulo mélo d'u- 


sohiato di una cristal- 


ne cristallisation do fer 


■ linatioDe di ferro ci/i- 




S. Ossido od Idruto di fer- .. 


ti. Oïide et liydrale de 


7. La. stessa qualità clie ■< 


7. Lamèinequalité que le 


il N. <j ma menu ricco: 


N." Il mais moins riube. 


QuesU sette o&mpionE 


Ces sept échantillons 


non conleugono la nu- 


ne contiennent pas la 
moindre trace de cui- 


it di zolfo. - NOD VI 


vre et de soufi*.ll n'est 


é dutique da dubitare 


donc pas douteux que 


che il mi liera lu cbo 


le minéral qu' ils re- 


tajipi t'it'iiiauo iletiba 


présentent doive pro- 


produrra del ferro di 


duire du fer d'excellente 




qualité Leinélauge des 


gmnta dei >" 6- 7. Tn 


N."B, 7 en proportion 






inuiare a: N. 1, 2. i. 


1, 9, 3, 4, a' doit don- 


h, a 5, deïo dare una 


ner une grande facilité 


gran facilita per la fu- 


pour la fusion. 




Fondante 


S. ïi carbonato di calce N.» 


8. Est un carbonato de 


cristallizzato (Marmo) 


Chaux cristallisé (Mar 



contenente una picco- 
lii quanti ta di ferro, 
» 9. Piotra calcarea ordina- 
ria contenente uns 
maggiore quantità di 
ferro che il N. 8. e per 
questa ragione sarà 
un ottimo fondent^. 
- 10. Calcnrio délia stessa 

qualità del N. 9. 
.. 11. Dolomia Carbonate di 
cal ce granelloso. 
Se 1' importanza délie sue 
Minière e l'estensione dei filo- 
ni si trovano nelle propor- 
ïïoni da lei accennatemi, io 
posso da questo momento as- 
sicurarle dietro questo primo 
esame del suo minérale (ben 
ché fatto in fretta) che Ella ha 
tutti i vajitaggi da desiderar- 
si per il felice esito di una 
grande impresa. — Un gran 
vantaggio o che i fondent! che 
si scavano cou tempo ran came n- 
te col minérale sono scevri da 

posso dirle che il mischio délie 
diverse varietà di minérale, e 
l'addiiione del fondente devo- 
no farsi in modo taie che gli 
spurghi del forno sieno corn- 
posti di silice parti 5S, calui- 
na parti 23, e magnosia par- 
ti au. 

Non è da dubitare délia ftisi- 
bilità e délia ricuheiza del suo 
minérale, e sono persuaso che si 
richiederà apnena 100 libbra 



bre) contenant une pe- 
tite quantité de fer. 
•> 9. Pierre calcaire ordinai- 

grando quantité de fer 
que le N. 8 et qui par 

excellent fondant, 
■i 10. Calcaire de la même 
qualité que le N. 9. 
11, Datante, Carbonate de 
chaux grumeleux. 
Si l'importance de vos mi- 
nes et l'extension des liions se 
trouvent dans les proportions 
que vous me désignez, je puis 

après ce premier examen du 
minéral (bien que fait à la hate) 
que vous aveu tous les avan- 
tages qu'on peut désirer pour 
l' heureux résultat d'une gran- 
de entreprise. Un grand avan- 
tage est que les fondants qui 
se retirent en même temps 

aucune substance nuisible au 
fer. 

Dés aujourd'hui jepnisvous 
dire p:iur votre règle <|Ue le 
mélange des diverseH quaUi«s 
du minerai, et l' addition des 
fondants doivent se faire de 
loi le manïero que les rési- 
dus du fenr soient composés 
de silice Sr> parties, do chaux 
•23 et de. magnésie iO. 

Li fusibilité et la richesse 
du minéral ne doit point être 
mise en doute, et je suis per- 
suadé qu'il faudra à peine 100 
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ili carbone di buonaqualità per 
ottenere loù libbre di far- 
raccïo. 

Gradisca ec. 

Sottoscritio 
L'Ingegner Diretlore 
Gdeïmard 



Grenoble ti 16 Décembre 184B. 



Richiamato dal Sig. Mar- 
chese De Gouvernet possesso- 
re dalle Minière di ferro dette» 
Del Cardoso ■ presso Stazze- 
uia nella Valle di Seravezza 
perrispondereai seguenti que- 
siti, cioè; 

1, " Se le Minière di ferro 
di Stazzema sono o nu abbon- 
danti in modo da alimentaro 
un forno fuaorio. 

2. = Se la qualità délia Ve- 
na d: dette Minière si trova 
atta, o no alla fabbricazione 
dell'accialo. 

Z-" Se il prezzo di Lire 
200000 in Azioni offerte- da una 
Società por l'aequitto di dette 
Mini«re è o nô esagerato. 

Io sottoscritto Ingegnere di 
Minière, antico Direttore dello 
Stabilimento Métal lurgico di 
Vat di Caste llo dieliiaro che 
avendo visitato più volte at- 
tentamente le Minière di cui 
si tratta, come pure tutti gli 
antichi lavorï che vi esistono 



livres de charbon de bonne 
qualité pour obtenir 100 li- 
vres de fer de fonte. 

■oussiettf 
L'Ingénieur Directeur 

GOÈYMAKD 



Grenoble te iG Décembre 1S46. 



Invité par M. r le Marquis 
De Gouvernet possesseur des 
Mines de fer dites du Cardo- 
so, prés de Stazzeuia dans la 
vallée de Seravezza, à répon- 
dre aux questions suivantes 

{.' Si les Mines de fer de 
Stazzema sent oui ou non as. 
sez abondantes pour alimenter 
une fonderie; 

2. " Si la qualité de la vei- 
ne des dites Mines est oui ou 
non apte à la fabrication de 
l'acier; 

3. " Si le prix de 200,000 li- 
vres toscanes (Fr. 168000) eu 
actions offert par une société 
pour l'acquisition des dites Mi- 
nes est oui ou non exagéré. 

Moi soussignÉlngénieurdes 
Mines, ancien Directeur (Io l'é- 
tablissement métallurgique de 
Val diCastello déclare, qu'ayant 
visité plusieurs fois atteutive- 
ment les Mines dont il s'agit, 
comme aussi tous les anciens 
travaux qui y existent, je suis 



in Toscans e d» quelle esegut- 
te alla min presetwa (1^.1 Si£. 
Gucyuiard Dircttore Générale 
délie Minière rlel DelBnoto dl- 
mostrano clio il minérale di- 
StMïomi era un ascldul di 
ferro di gran purezsa e di 
grande rlcoheisa e che la sua 
rassomiglianza con i minerali 
wagnetici délia Sveila non dà 
luogo a dubitareche usso é at- 
to a produire dell' uceiaio di 
prima qualité., 

3." Le analisi fatte nal La- 
Imratorio del Sig. Gueyinard 
dei campioni presi ai veri ti- 
loni che si presentuno sopra7o 
8 pimtl diversi nelle proprié- 
té del Sig. Guuvernet sono per- 
fettamente identiche tanto per 
la loro qualilà che per la loro 
ri celiez za. 



scaiie, et celles opérées en nia 
présence par M. Gueyinard di- 
recteur général des Mimes du 
Dauphiné, démontrent nue le 
minéral de Stazzcma était un 
oiydulo de far, d'une grande 
pureté, ctd'unc grande riches- 
se, et que sa ressemblance avec 
les minéraux magnétiques de 
la Suède , ne permet pas de 
douter qu'il no soit apte à pro- 
duire de l'acier de première 
qualité. 

3." Les analyses faites dans 
le laboratoire di M. Gueyuiard, 
dos échantillons pris dans les 
divers filons qui se présentent 

la propriété do iK Guuvernet, 
sont parfaitement identiques 
tant par leur qualité que par 
leur richesse. 



quistu Jolie minière di Stazze- 
ma mi para troppo mite. O 

di lire 200000, K o se il Sig. 
Marchese De (Jouvernet le o 
desse per (juesto infimo prei- 
zo devo almeno risorvarsi nel- 
l'impresa un» forte porzione 
degli utili, senza dei quali Egli 
farebbe un cattivissûno attire. 



fr'irm. Paiibt Marcel. 



4° Le prix de aoO.UUO li- 
vres offert par ULie Société 

de Stazzema me semble trop 

aucune valeur, on elles valent 
beaucoup plus de 200,000 li- 
vres, et si M.' le Marquis de 
Oouveruel les cède à un prix 
si infime, il doit nu moins se 
réserver dans l'entreprise, une 
forte portion des profits, car 
autrement, il ferait une très- 
mauvaise affaire. 

Signé Paket Marcel. 



Sienu i Gennaio 1841 

La Miniera di ferro detta ciel 
Cardoso in valle di Seravezïa 
osaminata daï sottoscritti nel- 
l'estato del 1836 comparisoe ad 
essi abbondantissima di buon 
fcrro magnelico, ecio non solo 
ne Ile parti principal! , ma an- 
cora negli scavi sotterranei 
che per lunglu tratti furono 
in autichi tempi ivi eseguiti, 
e che conte ngono ancora una 
buona nuantità di ferro idrato. 
Dividono la loro opiniono con 
il Sig. Professer Pellico ïntor- 
iio alla suscettibilità ctio pué 
avère la ganga associata al 
minérale di divenire un buon 
fondento per essere un puro 
carbonato di calco da forraaro 
excellente castina. 



■ïïeiinc i Janvier iBil. 

Les mines do fer dites de 
Cardoso dans la vallée de Se- 
ravezza , examinées par les 
^ouKs.-nés , pondant l'été de 
1830, leur semblent très -abon- 
dantes en bon fer magnétique, 
et cela, non seulement dans 
1rs puriics principales mais en- 
core dans les excavations sou- 
terraines d'une longue étendue 
qui y furent faites à une é- 
poque reculée, et qui contien- 
nent encore une grande quan- 
tité de fer hydrate. Les sous- 
signés partagent l'opinion de 
M.' le Professeur Pellico, re- 
lativement à la susceptibilité 
que peut avoir la gangue mê- 
lée au minéral de devenir un 
bon fondant, étant un carbo- 
nate de chaux pur, apte à for- 
mer de I' cïcollcnte castine. 
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Quantuuiiuelaquantitadu!- Bien que lit quantité de 
lu vegetazione che producono combustible que produisent les 



i fort. 



del > 



rbon 



cora da altre località più pros- 

Infine la esistenaa a pie 
dei monti ove si trova il mi- 
nérale, di un'abbondanle e pe- 
renne quantità d'acquo corren- 
ti fornirebbe con poco dispen- 
dio la fona motrice per il îno- 
vimento délie maccliiiii; news- 
sarie all'attivazione dolla Mi- 



[><-ut facilement y suppliéer 
grâce à la proximité de la mer 
pour le transport du charbon 
de bois on du charbon fossile, 
non seulement des marécuges 
Biennais mais encore d'autres 
localités plus voisines. 

Enfin, 1' existence au pied 
des monts où se trouve le mi- 
itérai, d'une abondante et con- 
tinue quantitéd'eau courante, 
fournirait à peu de frais la 
force motrice pour le mouve- 
ment des machines nécessaires 
à l'exploitation de la mine. 



Analisi eseguita nell'Areo- 
nale di Toriiio sotto la sorve- 
glianza del Sig. Culounello del 
Genio Direttoro dell 'Ara e nale, 
e del Sig. Ispettoro Générale 
délie Minière del Regno. 

I camp i uni dei divers: paz- 
si di Minérale otaidulato pol- 

hanno palesato costituirsi dei 
seguenti e le menti. 
Ossido di ferro . . . 
Ossido di Manganèse . 
Carbonato di Ualce . 
Carbonate di Magnesia 



Prof. Joseph Fiunoum 
Gaspard Fini 

Analyse fuite dans 1' Arse- 
nal de Turin sous la surveil- 
lance de M. le Colonel du gé- 
nie, Directeur de l'Arsenal, et 
de M. l'Inspecteur général des 
mines du royaume. 

Les échantillons des diffé- 
rents morceaux de minéral 
;dulé pulvérisés et mêlés eu- 



mble o 



dem- 



ies éléments suivants. 
Oxyde do fer .... 90 » 
Oxyde de manganèse . S 7B 
Carbonate de chaux . 2 78 
: Carbonate de magnésie 1 3S 



Alumina I -'5 Alumine . . . . 

Parti insolubitî . ... 1 SI Parités insolubles 
Perdit a - 1 jjjj Porte 



Questo Minérale pàleaârido 
iLlI'iimilisi cliimica il '.10 pçr 

gion vlkilc elle il niiîJi'sinio 
si.i nnnru'crato fi-n ijuelli l'ii'- 
clii ed anco fra i riçchissimt 
conoscititi. 

' Par copia coufunin.' alI'Ori- 
gitiale 




Vlnyyhere drtte Minière 
Del Çireondarioili VtreeUi 

h- B AN CHERI 



Stituntissiam tii'j. Coule 



Livorao 11 fcuoito IS41. 

Ho visitato iiellu tuuttùiu 
Jel H corrente la mi nie ni lii 
StarKiua e ^'li uliacenti ter- 
reni ; le si^-ni'iiti [isscrviLïtouj 
sono il resultato dl <|Uul la vi- 
sita. 

L'ossido m'agnetico <li ferro 
(Ferro ossidulato) è uni délie 
niaterie tiie più fréquente me ri- 
te compariscono fra i marini 
deH'Alpi Apuane; la sua pre- 
senia alla Miniers ili Slane- 
ma non avrbbba duntjlie mUla 
ili anormale se vi si ossorvus- 
se corne ncgli allri punti ilei 
niotiti di MHumi e L'arrani un 



Lboariu le 11 Juillet Mil. 

J'ai visité daiiiî la matinée 
du 1 1 courant la mine de 
Stazzeuia ainsi i|uè les ter- 
rains adjacents; les observa- 
lions suivantes sont le résultat 
de cotte visite. 

L'oxyde magnétique de fer 
{fer oxydulé) est une des ma- 
tières i]ue Ton trouve le plus 
li'il-'iut-nimcnt parmi lus mar- 
bres des Alpros Apuunes; sa 
présence dans la mine de Stai- 

uonnal, si oa y observait com- 
me sur les mitres points des 
monts de Massa et de Carra- 
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bardiglio pi il o mono rieco di re, un bardiglio plus ou moins 

ferro, ma in questo punto lo riche on fer; mais sur ce point, 

troviamo non solamenta iriiet- nous le trouvons non seule- 

tato nel marmo, ma formando ment injecté dans lo marbre, 

do' massi cbe coulengono po- mais formant des roca qui con- 

chisslme parti ealcaree. tiennent très peu de parti us 
calcaires. 

A eiô posso di piu aggiun- Je peux ajouter à cela qu'il 

gère cbe vi sono le tracce evi* y a des traces évidentes d'un 

denti di un perfetto e regolare filon parfait et régulier, d'une 

fîlone di notevole grossezza, grosseur nutable, et beaucoup 

ed assai piu ricco dei uiassi plus riche que les rocs isolés 

isolati che lînu ad ont huunu qui jusqu'ici ont fourni aux 

supplilo airescavazioni. excavations. 

Questo filone occupa uua Ce filon occupe une partie 

parte del monte di Praja a du mont au midi de la val- 

mezzogiorno délia Vallo di lie do Cardoso , spécialement 

Cardoso, specialmente fra due entre deux ravins situés vers 

botri voltati verso il ponente le couchant du mont lui même; 

del medesimo monte; esso é il est situé au dessous d'une 

sottoposto ad uno strato ii couche de sable quarzeux qui 

renaquarzosa laquale mi sem- me semble ré frac taire et bien 

bra refrattaria e benchè non que je n'aie pu avec une gran- 

lio potutu seguitarne l' anda- de précision en suivre la po- 

mento superSciale con inolta sitiou , il mo semble évident 

precisione, mi serabra évidente qu'il coupe obliquement le 

che esso taglia obliquatueute mont dans l'intérieur duquel 

il monte inoltrandosi nel le vi- il s'enfonce, sous un iugle 

scere del medesimo , sotto un assez incliné ù l'horizon, 

angolo assai inclinato all'oriz- Je ne doute nulljmentque 

zonte. Non dubito punto che dans une des galeries que je 

in una délie gallerie cbe per- parcourus, et où se retrouve 

corsi, ove ritrovasi un banco un banc de sable ayant au 

di rena cou sotto un masse dessous de lui un roc ferru- 

ferriiginc-so assai ricco abbia- gineux assez riche, nous ne 

mo la ricorrenza dell'identico retrouvions le filon identique, 
filone. 

Credo che per un lasso di Je crois que pendant un 
molti anni sarà sufficienle un'e- espace de plusieurs années il 
soavaiione superliciale lungo suffira une excavation superfi- 
la linea del filone, la quale ciellc le long do la ligne du 
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eolV andare del tempo poirà 
essore angora spînta a mag- 
giore profond ità. In quanto 
aile altre masse isolais sarei 
di parère che soltanto laddove 

ci esse aumentnre il prodotto 

glierel mai di fare corne gli 
antichi , délie profonde ed Ir- 
regolari gallerie nella ricerca 
incerta di massi non mai con- 
tinui. 

U minérale di Staizema è 
assai ricco; lo provano le ana- 
lisi chimiche: esso è di natura 
a dare degli eecelleutf prodotti 
tanto di ferro corne di accïajo, 
cio lo sappiamo dalla sua acia- 
logia con i mînerali délia Sve- 
zia e Norvegia, ma di più ho 
wduto alcune barre di ferro 
résultant! di un tiattamento 
al forno catalano, i quali tol- 
gono ogni possibile dubbio. 

Concludo dunque auguran- 
do coraggio e costama ad 
un' impresa la quale potrà di- 
ventare sorsa di ritclioiie non 
solamente aile persone intores- 
sate nella medesima, ma an- 
che a! paese intero. 

E ton eiô ho l'onore .di di- 
chiararmi 



filon, et qui par la suite pour- 
plus grande profondeur. 

isolées je serais d'avis que II 
seulement où elles sont super- 
ficielles elles pourraient au- 
gmenter le produit de la mine; 
mais je ne conseillerais jamais 
de faire comme les anciens 
des galeries profondes el irre- 
gulières à la recherche incer- 
taine de massas sans conti- 

Le minéral de Staitema 
est très riche; les analyses 
chimiques le prouvent: il est 
de nature à donner d'uïcel- 
lents produits de fer et d'a- 
cier; nous savons cela par son 
analogie avec les minéraux 
de la Suéde et de la Norvège, 
mais de pins j'ai vu quelques 
barres de fer qui ont été for- 
gués dans un fourneau Catalan et 
qui ne permettent aucun doute. 

Je termine donc en souhai- 
tant du courage et de la con- 
stance dans une entreprise qui 
pourra devenir la source de ri- 
chesses non seulement pour 
les personnes y intéressées , 
mais encore pour le pays tout 
entier. 

En attendant j'ai l'honneur 
de me déclarer 



W. HOPPNBR. 



W. HOPFNBB. 



Carissimo Aujico 

In disimpegno dell' iiieariuo 

ne délia Soeietà Miiieraria oui 
appartient, lio esaminato oia- 
scun saggio dei Minerait da te 
consegnatimi onde soltanto ve- 
riricassi se vi fosse Boifato di 
barite, e solfuro di ferro. 



ne la rlcobelM Metallioa, eciô 
per uormn délia Souictà stessa, 
trascurando bensi di aualii/are 
i tra campioni di Ferro limu- 
nitico-eouipatto (Ferro idrossi- 
dato) , e i due di Magne ti te 
(Ferra ossidulato) esseudo spe- 
ce minerali heu distinte, e di 
bon cotioseiuta compofiïione. 



Le mie ricerche analitlohê 
si rtvolseïo a novo saggi dei 
minéral! du me cuntrasaognati 
coi uuinuri romani serveudonii 
dello stessu carlello chesuciu- 
seuno trovai apposto. 

Non dettugliando il processo 
otlimico da me seguito dei mi- 
nerali esaniinati Indicbero la 
coinposixione loro clie è la se- 
gueule. 



Mon cher ami 

l'uni 1 remplir la commission 
i] nu tu m' as donnée au nom 
de la Société des Milles à 
la quelle tu appartiens, j' ai 
examiné chaque échantillon des 

dans le seul but île vérifier s'il 
y avait du sulfate de baryte et 
du sulfure de fer. 

Cependant j' ai cru utile 

ti lions de minéral à 1' analyse 
chimique pour en connaître la 
richesse métallique, à tin que 
cela serve de règle à la socié- 
té ; j'ai pourtant omis d' ana- 
lyser les trois échantillons de 
Fer limoni tique compacte (Fer 
hidroxidé) et les deux de ma- 
gnétile (Fer oxidulé) puisque 
ce sont do sespéces do minéral 
bien distinctes et de composi- 
tion très connue. 

Mes recherches analytiques 
so bornèret aux oeuf échantil- 
lons que j' ai signés avec des 
numéros romains sur lus mê- 
mes étiquettes collées sur cha- 
que échantillon. 

Sans détailler le procédé 
chimique que j' ai suivi pour 
examiner les minéraux je vous 
indiquerai leurcompositioiuiui 
est la suivante. 
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Campions N.* f. 



Echantillon N." I. 



[RitjcIMia (fallu S'ii:ii'!(}) 

Ferro parti 28, 50 

C'arbonato diCalce « 10,0(1 
Materia silices . . ~ 61, 30 

CJMHONE m.° n. 

Feijro parti 32, 73 

Carbonato di Calce .. 5, 25 
Materia Silicea . ~ 62,01) 

Campione N.' III. 

Ferro parti 33, Si 

Carbonalo diCalce - 5,12 
Materia silicea . - 62, (M) 

Campions; N.» IV. 

(!.• Qualità dei nuoui mmvi) 



Ferro parti <)7, tïi 

Silice ferrifera. . 2,53 

Campions N.° V. 



[Rejeté par la Société) 

Fer parties 28, 90 

Carbonate .ie chaux - 10, 00 
Matière siliceuse - fil, H0 

Echantillon N.° II. 

Fer ... parties 32, 73 
Carbonate de Chaux 5,28 
Matière siliceuse « 62,00 

Echantillon N.* DI. 

For .... . parties 32, 85 
Carbonate de ciiaus » 5, 15 
Matière siliceuse * 62, 00 

Echantillon N." IV. 

( Primière qualité des nawiellts 
excavation*) 

Fer . . ■ . parties D7, 45 
Silice ferrifére « 2,55 

Echantillon N.° V. 



Ferro parti 89, 16 Fer ... . parties 89, 16 



Materia silicearool- 
lo ferrifera . . .. iU,o4 

Campiose N.° VI. 

(2.* Qualilà dci movi scavi) 



Ferro parti 70,00 

Materia silicca . 30,00 

Cahpiunb N* VII. 

[idem) 

Ferra parti 61, S4 

Materia silioea ■• 38,16 

Campions N.° VIII. 

{idem) 

Ferro parti 21,16 

Materia silioea « 7S.84 

Campiokb N.° IX. 

(idem) 

Ferro .... parti 70,00 

Materia silicea . 30,00 

Da quet-to saggio analitico 
■■ r, ■ ... cho II minérale piii 

trassegnalo col N • Vlll; ui il 
pm ablioi.dante di métallo ê 
quelio di N.' IV. 

Hssendo audato in traccia 
ciel sulfate di banti-, e dcl sol- 
furo ili ferro non ho potuîu 



Matière siliceuse 
très-ferrifére . - 10,84 

Echantillon N.» VI. 

( %* Qualité des nouvelles exca- 

Fer .... parties 70, 00 
Silice 30,00 

Echantillon N.° VII. 

{idem) 

Fer ... parties 61, 54 
Silice ...... 38, i& 

Echantillon N.° VIII. 

(idem) 

Fer .... parties 21, 16 
Silice .... - 78,84 

Echantillon N.* IX. 

Fer ... parties 70,00 
Silice . . - 30,00 

D' après cet essai analyti. 
que on peut voir que le miné- 
ral >|Ui contient !e moins do 
fer est celui marque du N. « 
ut le plos riche de inùtal est 
celui du .N. 4. Ayant rocher- 
eh ■ soigneusement du sulfate 
de bar) ".0 et du sulfurr de fer 

je n'ai pu en constater lu prë- 
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tostatarne la presenza, quan- 
tunque iBtituisai più voilé su 
ciascun minérale gli opportu- 
ni esperimenti. 

Credo perô chc il solfato 
di barite , c 11 solfuro di fer- 
ro non sù'no estranei aile mi- 
nière di Stsitema, e dintorni, 
ed ancorctaë vi esistessero non 
potreliberoa parer mio altorare 
il prodotto metallico, essendo 
il solfato di barite fusibile, 
e il solfuro di fevro decompo- 
nibile al calure. 

K salutaniloli mi dico 

Tuo affmo. Amico 
C. D. France sco Passbbim 

Dal LaboratoiioChiuiieo délia 
R. Farmacia Pasaerini 
Li 4 Lugtio 1S66. 



23 

sente, bien que j' aie Tait sur 
chaque échantillon les expé- 
riences néeessa/res. Je crois 
pourtant que le sulfate de ba- 
ryte et la sulfure île fer doi- 
vent se trouver dans les mi- 
nes de Stazzemu et de ses a- 
lentours; et quand même ils s'y 
trouveraient ils ne pourraient 
pas à mon avis, altérer le pro- 
duit métallique, le sulfate de 
baryte étant fusible et le sul- 
fure de fer se décomposant à 
la chaleur. 

Recois mes salutations et 
crois moi 

Ton ami très affectionné 
U. D. fc'BiSCBSCo Pabserini 

Du cabinet cbimiqued* la Phar- 
macie Royale Passorini. 
h Juillet 186G. 



RAPPORT 

Sur les mine» de fer axidutè de Stazzetaa, mlièe 
de Serarma, Toseane). 

PAR M. H. DK PIUBREDON. 



Les géologues toscans désignent sous le nom de '- chaine 
métallifère - un ensemble de montagnes s'étendant du nord- 
ouest au sud-est, situées outre lacbainedes Appenins et la mer 
du golfe de Gènes, dans la direction de Massa à Pise. 

Cette chaîne métallifère est circonscrite au nord par la val- 
lée do la Magra , au sud par celle de 1' Àrno, et séparée de 
la chaine dea Appenins par la vallée du Serchio. 

Elle se compose de deui formations géologiques sépa- 



Alpes-Apuanes et les monts 



La portion montagneuse limitée par les ruisseaux de 
Cardosa et du la Veisa, qui coule dans le Val di Muline. 
est dïatinguie sous le nom de Monte di Slaiema. Elle oc- 
cupa lu partie centrale de la commune importante dont le 
village de Stazema est le chef-lieu. 

Celui-ci est situé sur le versant sud du mont do Sta- 
zema fbmint la rive droite du Val des Moulins à IÏG8 mè- 
tres au-dessus du niveau de la mer. 

Sur le versant nord du mont de Staiieimi, formant la 
rive gauche du ruisseau do Cardosa , sont situés les gise- 
ments de fer oxi lulo que nous venons de visiter et dont les 
travaux abandonnés depuis plusieurs siècles sont désignés 
dans le paya sous le nom do Booca dolla Vena, trou du 
filon. 

Ils sont situés à 200 métrés d' élévation au-dessus .le 
la vallée de Cardosa et à G37 métrés au-dessus du niveau 

Les minerais provonantdes travaux de la Booca délia Ve- 



Catte route, qui suit les bords de la rivière de Sei 
vezia, se présente dans de bonnes conditions de roulage; i 
pendant on pourrai! parfois lui désirer plus de largeur 
des courbes d' un plus grand diamètre. 



Î5 

Elle est assise sur un sol résistant et ses pentes sont 
douces;elle dessert les villages ilo Querceta, station de la li- 
gne de Pise à la Spezia , ceux de Ponte - Rosso, SaraveiM, 
Kuusina, Ponte di Stazzerua. Cardosa etc., etc., lesquels ren- 
ferment des scieries de marbre , des forges on feuï d'alline- 
rie n l'italienne marcliant au charbon de bois, la fonderie 
de ploznb argentifère do Bottino, deux fabriques de pourpre 
et diverses industries locales qui font de cette vallée une des 
plus commerciales de la Toscane. 

La vallée de Scravezza est fortement encaissée, les pentes 
y sont plutôt boires que cultivées, 1' ossenec dominante est 
le cbàtaigncr en futaies et en taillis. 

Le ebarbon de buis qu' on y fabrique est entièrement 
absorbé par la consommation locale. 



z important; il pr( 
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travaux d'exploitation des carrières de marbre, fil construire 
en ib'SH la résidence Grand -ducale de Soravezza; il avait 
trop d' intérêt à affranchir ses Etats du tribut payé aux prin- 
ces de Piombino, alors propriétaires des exploitations de 
l' lie d'Elbe, pour négliger les mines métalliques des Pié- 
tra-Sautina. (Voir les archives de 1' Elat dj Florence — dos- 
sier des notices diverses, — page !il ) 

En 1U38, il fut entrepris par ordre du gran-duc des essais 
qui consistaient à traiter les minerais de l'ile de Giglio ap- 
partenant à la Toscane , mélangés avec ceux de Stazze- 
ma; l'essai eut lieu au fourneau do Cèeina (Marommes); 
il avait pour but de remplacer les minerais de l'Elbe par 
ceux de Staziema; l' essai ne fut pas heureux, les dosa- 
ges sans doute étaient mal faits. 

En 11190, les gites de Stazzema, Val di Castello, Strel- 
toja, furent exploités par une compagnie créée à Florence 
par un Livournais, II, -PPaci. 

Les minerais 4a Staziema étaient traités à la ferriére de 
Mali vent ri, près Cardosa. 

Ceux du Val di Castello descendaient sur Pie Ira- San ta, 
et ceux de Strettoja étaient en partie transportés à la ferrie- 
re de Rimagno par le chemin appelé encore aujourd'hui Via 
del Farro. 

Les nombreux amas de scories qui existent encore au- 
jourd' liui dans quelques localités, dont les noms caractéris- 
tiques sont Ferrières, Foruéto , Forno - Volasco. etc., at- 
testent l'existence ou. ces lieux de forges aujourd' hut aban- 
données. 

La qualité des fers obtenus par 1' entreprise du R. P. Paci 
était excellente , el son développement créa une concur- 
rence assez sérieuse à la RéaloMagona (Administration des 
forges de 1' Etat ); qui servait des minerais de 1' Elbe; la 
Magona porta plusieurs fois plainte au grand-duc. 

La compagnie du R. 1'. Paci offrit alors à la Rèale-Ma- 
gona de lui céder les minerais au même prix que ceux de 
1' Elbe; 1' offre ue fut poinl acceptée et la Magona parvint à 
obtenir de 1' Etat la suspension des travaux des mines de 
Stazzema, Val de Castello, etc. 

Cette circonstance relatée dans les voyages de Targioni, sa- 
vant Toscan qui écrivait en 1781, manque peut être d'exacti- 
tude; il est plus probable de supposer que l'appauvrissement 



DigitizGd t>y Google 



27 

des bois de la Versille, l'avantage de substituer au traitement 
catalan 1' affinage des fontes provenant des usines de Follo- 
nica et Céciua rendirent impossible coinmercialementrexploi- 
tation des mines de fer de Stazema, dont 1' abandon date- 
rait alors de la fin du XVII' siècle. 

III. 

Plusieurs rapports avantageux ont été écrits sur les mines 
de Stazema. 

Et les géologues toscans en fout tous mention élogieuse- 
ment dans leurs ouvrages. 

Le 27 avril 1846, le professeur Vegni rend compte d' une 
visite qu' il vient de faire à la Bucca délia Vena; il conclut 
en affirmant ]' existence d' un gîte important devant aller 
toujours croissant à mesure que de nouveaux travaux attein- 
dront des niveaux plus bas, — il suppose un filon principal 
puissant avec de nombreuses ramifications: Corne da un énor- 
me tronco tanle ramificaziani cke dislendendost a iraccrso le fin- 
Uiture del tnarmo, etc. Il engage à 1' utilisation de la mine par 
la construction d' un établissement métallurgique dans la val- 
lée de Cardosa, qui serait alimenté par les cliarbons do bois 
du pays et par ceux qu' on tirerait du Hodenais, au moyen 
d' une route à créer, reliant les deux vallées par dessus la 
cliaine de la Pania. 

Le 18 mai 1816, M. Rainon Pellico, professeur à l'Ecole 
royale des mines de Madrid, déclare que la mine de Stazze- 
ma est remarquable par la richesse et l'abondance du mina- 
rai qu' on y rencontre, non-seulement dans les anciens travaui, 
niais encore à la surface du sol eu bancs d'une grande puis- 
sance: Ma anche a la superficie stetsa del terretw/ormando ban- 
ehi di molla polenza. 

Il juge l'exploitation susceptible de se poursuivre en gran- 
de partie à ciel ouvert. 

Le 28 septembre 1816, M. Ouiiymard, alors ingénieur en chef 
au Corps royal des mines de France, auquel avait été sou- 
mise une série de 11 échantillons provenant du gîte de Sta- 
zema, classe ceux-ci de la manière suivante: 
Echantillon n ° 1. Fer oxidulé à deux pôles d' une grande 
richesse et d'une grande pureté. 
— 2 Fer oxidulé à un seul pôle également très 
riche. 
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— 3 En. tout semblable au précèdent 

— 4 Fer oxidulè cristallisé mélangé de for oli- 

giste amorphe. 

— !i fc'er uxidulé mélangé de fer oligiste cris- 

tullisé 

— fi Hydrate de péroxide de fer très riche. 

— 7 Le même que ci-dessus. 

— S et 9 Calcaires contenant une quantité plus 

ou moins grande de fer, — feront 

d' excellents fondants. 
M. Gueymard n'hésite pus à affirmer que le fer produit 
par les minerais sera de très bonne qualité ut s'obtiendra 
avec une dépense de 11)0 decharbon pour 100 de fonte dans le 
hautfourneau. 

Le 11) décembre ItUC, M. 1' ingénieur Marcel Paret.ancien 
directeur de la fonderie de plomb argentifère de Val di Castello, 
affirme que: 

1. ° Son opinion est semblable à celle des ingénieurs espa- 
gnols, toscans et français; le filon de Stazeuia est plus que 
suffisant pour alimenter un haut fourneau; 

2. " Les minerais oxidulés de Staîema sont d' une grande 
pureté; ils sont comparables à ceux de Suède et produiront 
de 1' acier de primière qualité; 

3. " Le prix de iOU.fKH) livres offert par une société pour 
1' achat des mines de Staîema lui parait trop minime, car 
ou celte affaire ne vaut rien ou elle vaut plus de 900.000 li- 
vres, et M. le marquis de O. . . en là cédant pour un priï 
aussi bas {injima mtxxo) devra s' y réserver une forte part 
dans les profits sous peine do faire un mauvais marché 

Le 2 janvier 18*7 les professeurs Giuseppe Fianigiani et 

Gaspard Pini, de Sienne, donnent également un certificat 
favorable à l' abondance et à la richesse du gîte et à 1' éta- 
blissement d' un haut-fourneau alimenté par les bois du pays 
et au besoin par ceux des Maretumes Toscanes. 

Le 17 juillet 1M17 M. W. Iloppncr, ingénieur anglais at- 
taché à la construction des chemins du fer italiens, présente 
un devis pour [' établissement, d' un haut-fourneau sur le bord 
de la route de Cardosa. 

Ce fourneau devait avoir 10 mètres de hauteur et 2 iué- 

L'ensenible de l'usine devait coûter 130,000 livres toscanes. 
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Le professeur Léopold Pilla., Je I' université de Piao,' écri- 
vait en 1845 dans son bmf aperçu sur la richesse minérale de 
la Toscane, page 30. 

« Los minerais de fer qu'on reconlro en Toscane sont de 
■ deux espèces, l' oligiste et l'oxidulé; m;xis il est hun d'aver- 
" tir q'iele premier ne se trouve jamais libre et Seul, presque 
■■ toujours, il est combiné au fer hydrate, lequel forme la 
plus grande partie de la tuasse minérale. 

■■ La fameuse mine de Rio et celle de Capo Péro, dans l'île 
" d'Elbe, sont composées de cette espèce de minerais de fer; 
■■ à cette espèce appartiennent les riches dépôts de Gavurrano, 
•» dans lu pays de Massa ( Massa- Marittima ) de Monte Valé- 
•• riu, prés de Campiglia; sauf que dans ces dernières locali- 

- téa le fer se montre sous la forme absolue d' hydrate brun 
" eelluleux. 

" Le fer oxidulé magnétique est beaucoup plus homogène 
'■ que l'espèce précédente, car il ne se trouve pas mélangé 
» avec d'autres espèces île minerais de fer, sauf quelques ra- 
" res cas accidentels. 

" Le cap Calamita, à 1' ile d' Elbe, est une montagne 
" composée entièrement de ce minerai au point qu'il est bien 
« difficile de voir ailleurs une semblable richesse. 

" Sur le continent, il se trouve dos minerais de la même 
" nature de richesse; dans les Alpi:s-A|nianes et spécialement 
« au Val dî Castello, près de Piètra-Santa, et dans les monta 

- de h vallée de Seravezia, dans l'endroit appelé la Bucca 
délia Vena 



Le filou de Cardosa, dans la vallée de Seraveïza, est eu- 
« tièremont abandonné, = on y observe diverses galeries de 
•' peu de profondeur, lesquelles .•riiilili.'nt avoir été faites à la 
» Bn du siècle dernier dans le but de tirer parti de ce minerai. 

" Ces galeries ont mis a découvert quelques gros amas de 
>■ minerais de fer ondulé de qualité excellente et encaissés 
daas la masse du calcaire, qui, par leur gisement, démon- 
- trent devoir être très puissants dans 1' intérieur de cette 
montagne. - 

Le géologue Simy, dans ses Essais cliorographiqu.es sur 
l'Alpe de la Versille et sur sa richesse minérale; — Massa 
ISàti — cite les minerais de fer oxidulé de Staizema et 
ajoute page <i(i; 
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- Les minorais dont i! est question ci-dessus, par I' espèce 
minéralogique à laquelle ils appartiennent, sont tout à fait 
semblables à ceux de Suède qui produisent la meilleure qua- 
lité de fers connus. 

Les filons de la Bocca délia Vena et île Val di Castello doivent 
ètro très abondants dans les entrailles de la montagne (Molio 
grandiosi, nelle viscère délia montagna), 

Citons maintenant quelques résultats de laboratoire obte- 
nus à diverses époques avec ces mêmes minerais: 

1. ° Analyse faite à 1' arsenal de Turin sous la surveillance 
du colonel du génie, directeur de l' arsenal, et de l' inspecteur 
général des mines du royaume de Piémont: 

Péroxide de fer 90,00 % 

Péroxide de manganèse .... 2,75 

Carbonate de chaux 2,75 

Carbonate de magnésie .... 1,35 

Alumine 1,25 

Partie insoluble 1,25 

Perte 1,65 

lUU'W 

2. * Analyse faite au cabinet de Liverpool sur un échan- 
tillon provenant des gttes de Val di Castello: 

Péroïide de fer ' . Ti,m % 

Protoxide « 9,680 

Silicate 9,6« 

Alumine 0.352 

Eau et matières volatiles . 0,480 



3." Analyse faite à Paris par M. Damour en 1865: 



Oxide ferrique 60,43 

Oxide ferroso- ferrique .... 10,66 

Oxide manganique ■ 2,63 

Carbonate de chaux 11,72 

Silice 4,21 

Alumine (1,3 1 

Eau et matières volaliles .... 1,05 
100,00 
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D'où fer pur . . . 56,53 u i„ 

Et pur voie sèche . . . S9.00 
h.' Analyse faile à Paris par M. Frémy en 186S: 
Féroxide de fer. . . ' 74,65, 
Oxide magnétique . . 13,01 j Fer pur 61 li7 

Carbonate de chaux 2,02 

Péroxide de manganèse .... 1 07 

Silice et alumine 4,97 

Substances volatiles 3,83 

Traces de soufre 

99,57 



Des estais plus récents faits par M. Frémy ont donné une 
richesse moyenne de 64 °fo de fer pur, mais constatent une 
proportion assez notable de sulfate Je baryte dans la gangue. 

IV. 

Les anciens travaux de Stanema, ouverts ou seulement 
continués sous les Médicis, sont en partie accessibles au- 
jourd' bnl. 

Ils se composent d' une suite dû galeries irrégulieres con- 
duites au sentiment du mineur suivant l'orientation à peu 
près uniforme que semblait suivre le gîte. 

Ces galeries ont été ouvertes dans un affleurement en 
amas d'une certaine importance apparente. 

Le filon qui se présentait ii' abord avec une puissance de 
prés de S mètres suivait une direction générale N. -O — S. -E. 
plongeait à l'ouest sous une inclinaison d' environ 50". Il che- 
mina en conservant à peu près la m£me direction générale, 
mais son inclinaison fut très variable; peu à peu, sa puissance 
diminua jusqu'au moment où on le perdit complètement. 

Il est encore visible eu quelques points des anciens ira- 
vaux et pourrait être repris comme recherche* principalement. 

Parallèlement et plus A. l'ouest des travaux précédents, on 
rencontre ceux exécutés on 1817 et 1848. Ils sont aussi irré- 
guliers que ceux des anciens. Ils ont été conduits dans un 
amas d' hydrate de péroxide de fer, concretionné, parfois 
hématite provenant peut-être d' une décomposition postérieure, 
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dont la richesse est très variable (i); on parait avoir voulu 
traverser cet amas dans l'espoir de retrouver à sa suite le 
filon dans son étal primitif d' injection. 

Enfin en contournant au mémo niveau la montagno à 
1* ouest, sur la pente qui domine la roule de Cardosa, on ren- 
contre de nombreux affleurements sur une longueur d'envi- 
ron 250 mètres, mais qui ne paraissent pas se relier entre 

claire pour faire naître l'espoir d' un gite régulier. 

L'un de ces affleurements que nous avons plus particu- 
lièrement mis à découvert, et dans lequel nous avons fuit 
donner plusieurs coups de mine, présente un amas d' envi- 
ron 2 mètres d' épaisseur sans allure bien caractérisée. 

Toutes ceB injections out eu lieu dans un calcaire gris que 
nous décrivons plus loin, mais que le contact avec l' injection 
métallique a métamorphosé en marbre blanc. 

Ce" marbre imprégné d' oxidula de fer mélangé parfois de 
fer oligisto constitue un minerai plus ou moins riche. Quand 
l' oxidule arrive à être compacte, ce qui dans la masse se 
présente quelquefois, le minerai est alors comparable par sa 
nature et sa richesse aux plus beaux échantillons de 1' Elbe, 
et présente une analogie frappante avec les minerais deCa- 

Si nous traversons le mont de Stazieioa, en nous diri- 
geant vers le Sud, en suivant la coupe géologique. Pl. IV. 
Fig. I nous rencontrerons sur notre route au-dessus du vil- 
lage de Stazeina, dans la propriété Bertellolti. à 'J0 mètres 
au-dessus du Val di Moline, un affleurement d' hydrate de 
péroxide de for, inélungé de fer oxidulé et de fer carbonate, 
toujours dans le môme calcaire gris caverneux. 

Non loin de là, au-dessus du bord du ruisseau, existe une 
petite couche de péroxide de manganèse terreux dont la pré- 
sence à cette plaeo ne manque pus il' intérêt. 

Traversant maintenant le Val di Muline et remontant 
l'une et l'autre rive d'un de ses affluents, le ruisseau de 
Farnoccia, nous rencontrons sur une longueur d'environ 1 
kilomètre '/« des affleurements nombreux de fer oxidulé avec 



11) Un moyenne 5j OJo d'après M. Prômy. M notoirement 
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péroxide hydraté et une forte proportion de pyrite blanche; 
celle-ci est tantôt mélangée, tantôt subordonnée à la masse. 

Ces gisements connus dans le pays sous le nom de Caioa 
Ferro, Gratte-Feraccia, etc., ont été exploités au XVI' siècle 
par le sieur Battista Giovanni Carnessrchi, de Florence, pour 
la fabrication de l'acide sulfurique ; l'usine Était située au 
petit village de Muline. 

de Oaberri pour descendre dans la vallée oppeséo Val di Ca- 
stello du se trouvent les affleurements iuiportans du Monte- 
Arsiccio, dans lesquelles des travaux île recliurehe ont été exé- 
cutés il y a une dixaine d'années. Là encore nous trouvons 
des traces asseï nombreuses de pyrites plus ou moins dé- 
composées. 

La ligne à peu près droite que nous venons de suivre étant 
prolongée au sud irait rencontrer les gîtes de l'île d' Elbe et 
plus loin ceux des environs de Bone en Afrique; prolongée 
vers le nord, elle traverserait les gîtes de Carinthie pour se 
diriger vers ceux de Daiiemera en Suéde. 

V. 

Les caractères géologiques qui frappant lout d'abord, quand 
ou examine la formation des Alpes-Apuanes, sont principa- 
lement. 

La forme élancée dus montagnes; 

L' absence complète des radies ignées; 

La présence exclusive des calcaires et de certains schistes 
alternant ensemble dans un tel état de confusion apparente 
et aveu des accidents si variés que l'esprit peut avec peine 
asseoir une observation. 

Et enfin 1' absence complète de fossillcs, caractère excep- 
tionel qui jotti! dans un grand embarras dès qu' on veut ar- 
river à se rendre compte de I' âge des terrains au milieu des 
quels on so trouve. 

Les géologues toscans, Savi, Mencngliini, Baréta et lo sué- 
dois Fuygary, qui ont beaucoup étudié la formation de la 
cliaine métallifère, ont vu dans les caractères qui préci-'lniit 
les conséquences d' un puissant métamorphisme et d'un soulè- 
vement produit non par des roches ignées cherchant à arriver 



maintinrent la masse f|ui s'éleva ainsi en coupole jusqn'au mu- 
ment où, les gaz s'échnppant, la force motrice soulevant, dispa- 
rut et !o poiils île la masse inerte n'étant plus équilibré, celle-ci 
s' abaissa sur elle-même eu se disloquant. Mais comme elle a 
subi pendant le mouvement ascensionnel uno certaine dilata- 
lion de surface, la superficie est devenue plus considérable que 
l'i'spaue qu'elle occupait primitivement, elle ne put retrouver 
pbice; délaies dislocations bizarres, les redressements verti- 
caux, bouts à bouts, les pénétrations, les failles et autres ac- 
cidents géologiques ijui s'observent dans le soulèvement des 
Alpes-Apuan.es, soulèvement que le professeur Savi caracté- 
rise du nom Klli^r/i-h!- V.tiïpsdide dont le grand axe serait 
dirigé du N.-O. au S. -E. 

Dans cet ensemble de faits, les injections métalliques ont 
précédé les soulèvements et les effets du métamorphisme gé- 
néral ont précédé 1' injection des filons métalliques. 

On pourrait alors en suivant la théorie des géologues to- 
scans diviser l'action en quatre périodes: 

I* Postérieurement à tout soulèvement sensible, une 
grande action métamorphique sur les schistes et les calcaires, 
action qui se fait sentir du contre à la surface avec force d'in- 
tensité directement proportionnelle à la distance, et qui, en 
modifiant profondément la physionomie propre de chaque 
terrain, en rend le classement très difficile; 

%' Injections métalliques qui produisent des effets de mé- 
tamorphisme partiels, indépendant du métamorphisme général 
sur les roches encaissantes du fllon; 

3." Soulèvements en coupoles, successifs ou simultanés; 
exspension des gaz qui sont la cause des soulèvements; 

t* Chute des terrains soulevés, — époques des dislocations. 

Nous avons dit plus haut qlio la vallée de Seravezza était 
une des trois vallées principales qui résultèrent du soulève- 
ment que nous venons île décrire brièvement. 
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Lu formation du mont de iSlazema, avec ses schisles re- 
pliés et ses lambeaux do calcaire qui les recouvrent. Pl. IV, 
Fig. I, le redressement Ijoiit à. bout des calcaires qui forment 
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rencontre des âges différents, et ce n'est que par analogie et 
à force d'observations que les géologues toscans sont arrivés 
à se mettre à peu prés d' accord sur les origines et à les 
classer comme suit: 




iidi* importance puisqu' il restre 
îxistence des gisements qui ne 
, de Stazema même, le calca 



DigitizGd t>y Google 



3fi 

Ce calcaire transformé en marbre blanc est la gangue du 
minerai aïec adjonctions fréquentes de baryte sulfatée 

Les schistes vnricolors qui supportent le calcaire gris sont 
d'une lexlure très feuilletée, d'un toucher satiné de couleurs 
très diverses, le plus souvent fauves ou jaunâtres, d' une 
texture homogène, et quelquefois réduits en ardoises. Ils al- 
ternent en certaines localités avec des calcaires silicieui et ren- 
ferment aussi des no Iules de quartz. 

Le calt-itire crivtallin, placé sous les schistes varicolors et 
qui appartient ;r.i terriiii] jurassique, est une formation puis- 
sante qui se subdivise en plusieurs étages quelquefois di- 
stincts, mais qui le plus souvent s' identifient assez pour ne 
pouvoir pas être reconnus. 

Les fossilles qui devaient en faire partie dans l' origine ont 
totalement disparu, 

C est le grand étage des marbres blancs ou colorés, soit 
de Carrare, soit de Seravezza. 

11 contient fréquemment des géodes de chaux carbonatée 
cristallisé, dolomltique, de quart! hyalin, sulfate de chaux, etc. 

Les tchiittê paiéozoi<l>ies, qui se trouvent a la base do l'en- 
semble des terrains précédents, se distinguent difficilement 
des schistes varicolors, ils unt subi les effets du méttimorplii- 
sino général à un degré plus intense que les terrains supé- 
rieurs: malgré cela, eu quelques endroits moins fortement af- 
fectés que le reste, Us contiennent, dit-on, quelques vestiges 
du plantes fossiles. 

Ils sont talqueux arec nodules de quartz plus ou moins 
gros, renfermant quelque- fol* de minces feuilles de ^mplilic 
et des tracés d' Anthracite, ils passent facilement aux gneiss. 

L" InecrtitU'Iine qui existe sur les allures du gite de Sta- 
zeniti, 1* impossibilité d'en circonscrire- les limites: la dureté 
variable de la roche, I' insuffisance des travaux exécutés, le 
manque de traditions locales, rendent très difficile l' apprécia- 
tion d' un prix de revient d' exploitation. Nous ne pourrons 
1" établir que par comparaison et en adoptant I' hypothèse peu 
problablo que le filon doit conserver toujours une puissance 
suffisante pour permettre de 1" exploiter suis abattre du rocher 
stérile et qu' aucun accident géologique ne viendra exiger des 
travaux de recherches coûteux et imprévus. 

Nous acceptons provisoirement les transports extérieurs 
tels qu' ils ont eu lieu jusqu' à présent, c' est-n-dire la dti- 



Digitizod by Google 



37 

scente à doi d'homme depuis la mine à un point désigné 
de la route de Cardosa, et les charriots attelés de bœufs pour 
conduire le minerai depuis le point précédent jusq' au port 
d' embarquement. 

Nous décomposerons alors le prix de revient comme suit: 

Exploitation proprement dite; 

1." Abattage . . . . 3 fr. 00 1 
a." Transport intérieur. . . 1 00 [ 
3." Consommations diverses . 1 00 ) S fr. 00 

Transports extérieurs; 

4° Descente à la route carrossable. I 
5." Transport au port d' embar- 
quement .... 4 
Prix par tonne. 

Nous ne voulons pas tenir compte en ce moment desfrais 
généraux, intérêts du capitaux, etc.; il faudrait pour cela pou- 
voir fixer un chiffre à la production annuelle, et co n' est pas 
possible. 

Justifions les chiffres élémentaires énoncés ci-dessus: 

1." Abattage. — A Staizema : un mineur d'habileté moyenne 
et son manoeuvre ont abattu devant nous, à la poudre, à ciel 
ouvert, 1 tonne de minerai pour le prix de 1 fr. 80. 

A l'ile d' Elbe, au gîte de Calamita, qui offre certaines 
analogies avec celui de Stazzema, l'abattage pendant les an- 
nées 1803 et 1804 a coûté en moyenne 3 fr. la tonne. 

M. W. Hoppner 1* évalue dans son Mémoire à 2 fr. 35. 

Aux mines de plomb argentifère du Bottino, on compte 10 
à 12 fr. do main-d'œuvre pour abattre i mètre cube de mi- 
nerais dans une rocho quarzeuse qui peut être considérée com- 
me d' une dureté double de celle du calcaire servant de gan- 
gue au filon de Stazzema ; par analogie le mètre cube à 
Stazzema coûterait S à G fr. d' abattage. 

En admettant pour son poids le chitlro de 7,000 kilogram- 
mes qui doit être au-dessous de la vérité; nous arrivons pour 
une tonne au prix de 2 fr. 50 à 3 fr. Admettons 3 fr. comme 
étant le chiffre le plus élevé. 




Dipzed by Google 



38 

2. » Transports intérieurs, ~ Ils peuvent varier entre des 
pris très différents selon les distances à parcourir et les cou- 
ditions dans ïesquelles ils devront s' opérer: 

M. W. Hoppner les éraluaient à . 1 fr. 25 

Au Bottino on compte sur une moyenne de. 0 ■ 60 
Il sera suffisant des fixer à .... 1 00 

3. ° Consommation* diverses. — en poudre, fer, acier, outils, 
huile, etc. 

M. W. Hoppner les évaluait par tonne à . 0 fr. 95 
Au Botlino où h roche est très dure elles 

atteignent 110 

A l' île d' Elbe elles ne sont que do . . 0 GO 
J' ai pu constater qu' à Staziema elles ne 

dépasseraient pas 1 00 

4. " Descente d la roule carrossable. — La hauteur verticale à 
faire franchir su minerai est de 200 mètres; ce Irojet s' effe- 
ctuait autrefois à dos d'homme par un sentier en lacets au- 
jourd' hui à peu près impraticable, mats qu'il sera peu coû- 
teux de réparer. 

Ce transport était payé en 1818 à raison de 0 fr. 43 la 
millare (310 k), soit par tonne I fr 24. La main d' oeuvre ayant dû 
augmenter depuis cette époque, il sera prudent d'adopter le 
chiffre de 1 fr, SO par tonne. Nous examinerons ensuite si des 
moyens de transport moins primitifs ne nous permettraient 
pas de le réduire d'une manière très sensible. 

5. ° Transport de la route de Cardosu au port d' embarque- 
ment. — Les expéditions de marbres do la vallée de Sera- 
vczia, celles des fers fabriqués dans ses différentes forges, le 
transport en retour des fontes, celui des cokes du Bottino, etc. , 
permettent d' établir ce pri\ d' une manière précise. 

La distance à franchir est de 8 milles'/, de 1,653 mètres 
I' un, soit H kilomètres. 

Le pris actuel du port des marbres mi pont do Stazzema, 
7 milles </i , est de deux pauls par 1,000 libres toscanes, soit 
3 fr. 36 par tonne, — admettons i fr. pour aller jusqu - à Car- 
dosa, à environ 2 kilomètres plus loin, et nous serons dans 
une limite très largo. 

Une organisation régulière diminuerait certainement ce 
chiffre de 0 fr. 50. 
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VI. 

Deux moyens se présentent pour diminuer le prix de 
descente du minerai depuis la mine jusqu'à la route carros- 
sable: 

1. " L' établissement d' un plan automoteur de 250 a 3Û0 
métrés de longueur: 

2. " Un couloir de même développement dans lequel le mi- 
nerai serait Jetté à sa sortie des galeries et arriverait sanà 
trop de difficultés quoique avec un peu de déchet, jusqu' à la 
grande route. 

Le premier moyen est employé à la mine du Bottino, Te 
minerai parcourt une hauteur verticale de 300 mètres par un 
plan incliné divisé en deux rampes qui présentent ensemble 
un développement de 1,300 mètres, avec double voie de 0"GO 
sur tonte la longueur. 

Son installation matérielle, d' après les renseignements que 
son liabile directeur, M. le chevalier Elancard, a bien voulu 
nous communiquer, a coûté 60,000 fr. ainsi décomposés: 

2 freins ] 

4 poulies I 

6 plaques tournantes en fonte . . . \ 

4,800 mètres de voies en rails de 9 k, au i 



métré . ■ . . . , . . ] 29,000 fr. 

1,300 mètres de cables en fil de fer . . 6,000 

30 wagons en tôle 6,000 

Terrassements, maçonnerie, tunnel . . l'J .OOO 

Pour 1,200 métros . ' 60,Ouo fr." 

soit 50 fr. par mètre courant. La descente des minerais 
par le plan incliné du Bottino coûte par tunne pour main- 
docuvre et entretien fr. 0 46. 

Les difficultés d'établissement pour un plan automoteur 
sont peut-être moins grandes a .Staiieoia qu'au Boit.r.o. le 
pris de j'-i fr. par u:ït: c .'i>j."ji. - . pc;t doLC ïlro admis comme 
Iiaso. Pour un parcu'iri de 300 nii-tres, le devis d' établisse- 

I,' étabUssemeni d' un cou^o.r do descente n emge pas un 
emplacement plus coûteux que celui d' un plan incliné. Ce 
système est employé à Calumita pour fraocliir une liaukur 
vurticile d' environ "0 métrés. 
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Dans la vallée d Seravezza, les blocs de marbre descen- 
dent des carrières élevées dans la vallée par un système pres- 
que analogue. 

A Slazzema, il existe un ravin qui se trasformerait à peu 
de frais en couloir direct, s portée de toutes les galeries, et 
dont le débouché aurait lieu dans un terrain commodément 
situé sur le bord de la grande route. 

Ce terrain ne fait point partie de ceux sur lesquels la so- 
ciété de Stazzema possède le droit de construire; son pro- 
priétaire voudra certainement en faire payer la convenance. 

Les mauvais terrains du pays produisant du taillis de chà- 
taigner valent en moyenne par hectare . . . 93 f. 00 

Les terrains de qualité moyenne plantés de 
chàtaigner en plein rapport valent . . . . 136 00 

Les très bons terrains de culture . . .390 00 

Le ravin dont nous parlons peut Être compris dans la se- 
conde classe; en évaluant la superficie de 1' emplacement né- 
cessaire à 2 hectares et payant 1' hectare au double de sa 
valeur, le prix d'acquisition du terrain ne s' élèverait pas à 
1,000 fr. 

Une somme égale doit suture à sa transformation. Le sy- 
stème de descente par couloir pourrait être établi pour le prix 
de 2,000 fr. 

Son entretien et la main.d' œuvre ne formeront pas un 
chiffra élevé, — il convient cependant d'en tenir compte à cause 
de la nécessité d' entasser le minerai à son arrivée dans la 

Pour compter largement, admettons pour ces différents 
frais 0 fr. 50 par tonne. 

L'économie réalisée sur le système du transport à dos 
d' homme sera de 1 fr. par tonne, et nostre prix de 10 fr. HO 
pour la tonne de minerai rendue à la mer tombe à 9 fr. 50 

VII. 



Les conditions d' affrètement du port des marbres à Mar- 
seille sont les mêmes que pour les ports de l' ile d' Elbe. 

Le fret varie de 8 à 10 fr. par tonna selon la saison. 

Il faut y ajouter li *J a de chapeau, ce qui 1' élève A 9 fr. 
45 et 10 fr. !i0. 

Plus les frais de commissionaire au départ et à 1' arrivée, 



environ h °U du fret, soit. 0 fr. HO, donc 10 à ii fr. pour le tout 
Comptons encore 0 fr. 51) pour frais accessoires imprévus, as- 

50 et il fr. 50 en moyenne, li fr. pour le coûl total du tran- 
sport du port des marbres à Marseille. 

L' embarquement et le débarquement son payés par le na- 
vire qui tansporte. 

Les minerais de Stazzema, dont nous avons évalué le prix 
de revient à 10 fr. 50 rendus au port des marbres avec le 
système d» descente à dos <]' homme et à 9 fr. 50 avec I* éta- 
blissement d'un couloir^ abstraction faite des frais généraux 
d 1 administration, intérêt de capital, etc.; ces mêmes minerais 
coûteraient rendus à Marseille 31 fr. 50 la ternie dans le pre- 



mier cas et 30 fr. 51) dans le second, 




nant toujours 


dans 1' hypothèse, consistant à suppose 




gite de Sta- 


zema est plus qu' un amas isolé et 




■. plutôt eu- 


ri eux comme fait géologique qu' impui 




«lut de vue 


industriel. 






Les difficultés qu' éprouvent les usi 


nés franco 


uses à obtenir 


en ce moment des approvisionnements 


suffisants 




de l' île d' Elbe, donnent à ceux de 


Stazzem; 





d' aaauiiiù dont les intéressés devraient s'empresser de profiter 
et qui est peut-être suffisante pour motiver la reprise des tra- 
vaux abandonnés. 

NOTES diverses. — Extrait île 1' ouvrage intitulé: - La pralka 
drlln M'rcnturn scrittii da Oiavnmii di Antonio da U:ztmo, net 

IUi. 

Chapitre Lvn. 

( Traduction. ) 

FER DE PIETR A - S AN TA, ENVIRONS IDE LCCQUES. 

■ On vend une assez grande quantité do fer à Piotra-Santa 
en barres ou sous d' autres formes, selon 1" usage auquel il 
" est destiné; il esl vendu au poids du pays, c'est-à-dire au 

- millier, lequel correspond à Florence à UdO libres toscanes 

- (332 k 75) ; son coût primitif est do U à 13 florins le mil- 
» lier, [le florin d' or équivaudrait aujourd' nui à un peu 
" moins de 13 fr.), plus au moins selon la qualité et les di- 

- me lisions A Florence on vend les barres pour la consom- 
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- mation ordinaire de 17 à 18 florins (iOi à 21C fr.), selon 
« nu' il est plus ou moins demandé (do lit) à 04 fr. les 100 kil). 

■■ Le transport par voie de mer depuis Piotra-Satita à Flo- 
'■ rence est le plus t-uiiiiomïijue, il coûte: 



" Douane do Lacques . . A 

- Transport par eau à Signa . 2 

- Péage 

- Voiture de Signa à Florence. 
Douane de Florence . . •• 

- Courtage 



- (environ 50 fr. 25, la livre de cette époque valait environ 
» 3 fr. de notre monnaie) . 

Commune de Steszema, — 7,000 habitants, — fait partie 
de la préfecture de Lucques, — ressort de la Cour royale de 
Lucques, — tribunal civil et criminel à Pic Ira-Sun ta, — tri- 
bunal de concilatiun justice do pais), a Seraveiïa. 

FABRICATION DU PEU DANS LA VALLÉE DE SERAVEÏZA 

6 usines, possédant entre elles 10 feux d' aillnerie à I' ita- 
lienne, marchant 9 mois de I' année, — 3 mois de chômage. 

Chaque feu consomme par année: 
Charbons chàtaigncr 130 à 140 tonnes. — Valeur 50 fr. la 

- Fonte de Follonica 70 à 75" tonnes. — Valeur 133 fr. du port, 
et 127 fr. la tonne rendue à la forge. 

Main-d'œuvre, 20 à 22 fr. par tonne de fer. 

Charbon d-. bois. — 11 valait autrefois dans la Vcrsille 30 
à iti fr. la tonne; il coule aujonrd' hui fiO fr. i. le chiNiigner), 
le charbon de hêtre dépasse 00 fr. (inrlum forte). 

Le coke any/uts acheté on Angleterre 22 fr. 50 a 25 fr. la 
tonne à bord, revient au Bottino rendu, déchet compris, a. 
72 fr 50 et 75 fr. 
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Le coke feançnis, udicti; ;i Marseille 45 "J 0 , revient au Bol- 
tiuo à CD fr. %. 

te coi« du ga;, acheté à Marseille 30 fr. , revient au Bot- 
tino à 15 fr. 

Le bois de chauffage. — olivier, chàtaigner, — la tonne 
IÎS fr: 

Lignite de Sursauta, rendu au Bottino, la tonne 2H fr. 

Une journée de mineur depuis i fr, 33 à 3 fr. 

Une journée de manœuvre de l fr. à 1 fr. 50. 

Au Bottino, prix faits pour galurit! d'écoulement de 2 mè- 
tres de hauteur, l mètre 80 de largeur dans un quartzile, 
déblais traspurtés à 400 mètres, — raain-d' œuvre, le mètre 
courant, 90 fr. 

Galerie d'écoulement dans le filon, lo métro courant, main 
d' «uvre seule, 43 fr. 

Puits inclinés l mètres sur un mètre 30, profondeur actuelle 
140 mètres, extraction des déblais paves à part; la main-d'œu- 
vre seule, le mètre courant, 150 fr. 

Fournitures diverses: 

Poudre de mine, le kilog., 1 fr. )5. 

Huile, le kilog. ,1 fr. 50. 

Fer, les 100 kilog,, .15 fr. 

Acier, les 100 kilog., 123 fr. 
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